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@ Antimikrobielles, entzundungshemmendes, wundheilendes Glas und dessen Verwendung 

@ Die Erfindung betrifft ein entzundungshemmend und 
wundheilend wirkendes Glas, wobei das Glas die nachfol- 
genden Komponenten umfaKt: 
20-80 Gew.-% SiOj 
0-40 Gew.-% NazO 
0-40 Gew.-% K2O 
0-40 Gew.-% Li20 
0-40 Gew.-% CaO 
0-40 Gew.-% MgO 
0-40 Gew.-% AI2O3 
0-1 Gew.-% P2O5 
0-40 Gew.-% B2O3. 
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Beschieibung 

[0001] Die Erfinduag betrifPt ein antimikrobielles, eotztindungshemmendes, wundheilendes GLas sowie ein Glaspul- 
ver, umfassend ein derartiges Glas. 
s [0002] Entziindungsheminende wundheiieode Glaser sind aus nachfolgeadea Schriften bekannt geworden: 

US 5,834.008 
WO 0015167 
WO 0066086 

10 

[0003] Die entzUnduogshemmenden und wundhdlendeD Glaser gem^ dem Stand der Ibchnik umfassen ssUntlich bio- 
aktive Glaser. 

[0004] Bei den aus den obengenannlen Schriften bekannten bioaktiven Glasem mit entziindungshemmender Wirkung 
umfaBt das bioaktive Glas einen signifikanten Phosphoranteil > 1 Gew.-%. 
15 [0005] Die wesentlichen Eigenscbaften von bioaktivem Glas sind dem Fachmann bekannt und beispielsweise in der 
US-A 5,074,916 beschrieben. Danacb unterscheidet sich bioaktives Glas von herkommlicben Kalk-Natrium-Silicat-Gla- 
sem dadurch, dafi es lebendes Gewebe bindeu 

[0006] Bioaktives Glas bezeichnet ein Glas, das eine feste Bindung mit Kdipetgewebe eingeht, wobei eine Hydroxyl- 
Apatitschicht ausgebildet wird. 

20 [0007] Nachteilig an den bioaktiven Glasem ist der hohe Phosphoranteil, der beim Erschmelzen der Glaser zu Ferti- 
gungsproblemen fiihrt 

[0008] Des weiteren sind die bioaktiven Glaser aufgrund ihrer niedrigen hydrolytischen Bestandigkeit nur sehr be- 

schrankt fur eine Mahlung in waBrigen Medien geeigneL 

[0009] Die Aufgabe der Erfindung ist somit, ein entziindungshemmend und wundheilend wirkendes Glas bereitzuslel- 
25 len, das gegeniiber den bioaktiven Glasem einfacher herzustellen, toxikologisch unbedenklich sowie umweltfreundlich 
ist. 

[0010] Des weiteren soil die Glaszusammensetzung gegenuber Hautreizungen, Hautirritationen, akuten sowie chroni- 
schen Wunden bzw. EntzQndungen eine hautberuhigende, entzundungshemmende und wundheilende Wiikung zeigen, 
im Kontakt mit dem Menschen jedoch toxikologisch unbedenklich und insbesondere auch zum Verzehr geeignet sein. 

30 [0011] ErfindungsgemaB wird c^e Aufgabe durch ein entziindungshemmend und wundheilend wirkendes Glas gelost, 
das 20-80 Gew,-% SiOz, 0-40 Gew.-% Na20, 0-40 Gew.-% K20, 0-40 Gew.-% LiiC 0-40 Gew.-% CaO, 0-40 Gew.- 
% MgO, 0-40 Gew.-% AI2O3, 0-1 Gew.-% P2O5, 0-40 Gew.-% B2O3 enthSlt Bevorzugt kann das Glas auch 0-30 Gew.- 
% XFy, wobei X Li, Na. K, Be, Mg, Ca sein kann und y = 1 oder y = 2 ist, enthaltcn, und/oder 0-10 Gew.-% XJy, wobei X 
Li, Na, K, Be, Mg, Ca sein kann und y = 1 oder y = 2 ist. 

35 [0012] Das erfindungsgemaBe Glas kann in groBtechnischen Mafistab mit Standardverfahren heigestellt weiden. 

[0013] Die Glaser gemafi der Erfindung k6nneQ in Pulverform Produkten zugesetzt werden, Aufgrund ihrer hydrolyti- 
schen Bestandigkeit konnen die Substanzen auch in waBrigen Mahlmedien geraahlen werden, 
[0014] Zusatzlich zur entzundungshenmienden Wirkung weisen die Glaser auch noch antimikrobielle Eigenscbaften 
auf. 

40 [0015] Die Glaser konnen sehr rein hergestellt werden. Sie sind dann toxikologisch unbedenklich sowie zura Verzehr 
geeignet. Die Belastung durch Schwermetalle ist gering. So betragt die MaximalkonzenUration im Beieich kosmetischer 
Produkte vorzugsweise fur Pb < 20 ppm, Cd < 5 ppm, As < 5 ppm, Sb < 10 ppm, Hg < 1 ppm, Ni < 10 ppm. 
[0016] Durch die zusatzliche antimikrobielle Wirkung kann eine Konservierung von Produkten selbst erzielt oder eine 
antimikrobielle Wirkung nach auBen erreicht werden. Anwendungsbereiche hierfiir sind zum Beispiel kosmetische Pro- 

45 dukte, Deoprodukle, Lebensmittel, Farben, Lacke, Putze, Papierhygieneprodukte, Medizinprodukte und Reinigec 

[0017] Ftir bestinunte Anwendungsfelder sind bewuBt zugesetzte Mengen an Scbweimetallen wie zum Beispiel Ag, 
Cu, Zn zur Erzielung eines synergistisch verstarkten antimikrobiellen und entzundungshemmenden Effektes vorteilhaft, 
[0018] Im kosmetischen Bereich spielen Hautirritationen eine wesentiiche RoUe. Daher ist es vorteilhaft, wenn das 
entziindungshenunende und wundheilende Glas besonders hautfreundlich ist. 

50 [0019] Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemaBen Glases ist, daB das Glas aufgrund des Schmelz- und HeiBform- 
gebungsverhaltens geeignet ist, um in entsprechenden groBtechnischen Anlagen hergestellt zu werden. 
[0020] Da die Prozefitemperaturen bzw. die Vlskositat des Glases niedrig ist, k5nnen kostengunstige Werkstoffe bei 
Schmelze und HeiBformgebung eingeseta werden. 

[0021] Neben der Herstellung iiber ein Schmelzverfohren sind auch alternative Herstellungsverfahren Uber die Sol- 

55 Gel- Oder Reaktionssinter-Route denkbar. 

[0022] tiberraschenderweise ergibt sich bei der erfindungsgemaBen Glaszusanunensetzung eine entzundungshem- 
mende und wundheilende Wirkung des Glases, die insbesondere bei Glaspulvem umfassend Glaser der erfindungsgema- 
Ben Zusammensetzung extrem stark ist. Je geringer die mittlere PartikelgroBe des Glaspulvers, desto hdber die entzun- 
dungshemmende und wundheilende Wirkung wegen der Erhdhung der reakdven Oberflache des Glases. 

60 [0023] Oberraschenderweise wird diese entzundungshemmende und wundheilende Eigenschaft auch bei Glasem ge- 
funden, die als Halbzeug eine relativ hohe hydrolytische Bestandigkeit besitzen. Mit geringer PartikelgroBe und mit einer 
groBen Oberflache zeigt sich jedoch eine draslische Reaktivitatserhohung, woraus durch den nachfolgend beschricbenen 
lonenaustausch entzundungshemmende und wundheilende Wirkung auftrilt. 

[0024] Bei den erfindungsgemaBen Gl^m werden durch Reakdonen an der OberflSche des Glases Alkalien des Gla- 
65 ses durch H*-Ionen des waBrigen Mediums ausgetauschL Die entzundungshemmende und wundheilende Wirkung be- 
ruht unter anderem auf einer Freisetzung von lonen sowie auf Oberfiacheneffekten der Pardkel wie z. B. der Oberfla- 
chenladung sowie der antimikrobiellen Wirkung der GlSser auf Keime, 

[0025] lonenaustauschbare Glsiser gem§B der Erfindung wiricen in waBrigen Medien entztindungshenmiend und wund- 
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heilend durch lonenaustausch zwischen einem Metallion, wie beispielsweise elnem Alkali- oder Erdalkalimetallion und 
den H^-Ionen der.wafirigen Losung sowie durch ionenbedingte Beeintrachtigung des ZeUwachstums (osmotischer 
Dnick, Beeinflussung von Stoiiwechselvorgangen der Zellen). Wird das Glas mil der erfindungsgemafien Zusammenset- 
zung gemahlen, so kann ein Glaspulver erhalten werden. Gemahlene Glaspulver mit Tfeilchen geringer PartikelgroBe und 
groBer Oberflache zeigen wie zuvor beschrieben eine drastische Reaktivitatserhohung, woraus, durch den schon be- 5 
schriebenen lonenaustausch, eine starke entzundungshemmende und wundheilende Wirkung lesultieit. 
[0026] Mit Hilfe von Mahlprozessen kann das Glas zu Glaspulver mit PaitikelgroBen < 100 erhalten werden. Als 
zweckmaBig haben sich PartikelgroBen < 50 pm bzw. 20 pm erwiesen. Besonders geeignet sind PartikelgroBen < 10 pm 
sowie kleiner 5 pm. Als ganz besonders geeignet haben sich PartikelgroBen < 2 pm herausgestellt 

[0027] Der MahiprozeB kann sowobl trocken als auch mit wMfirigen und nichtwMBrigen Mahlmedien durchgefuhit wer- lo 
den. 

[0028] Mischungen verschiedener Glaspulver aus dem Zusammensetzungsbereich mit unterschiedlichen Zusanunen- 
setzungen und KomgroBen sind mdglich, um bestimmte Effekte zu kombinieren. 

[0029] Je nach PartikelgroBe, Konzentration und der Zusammensetzung des Pulvers werden pH-Werte von bis zu 13 

erreicht 15 
[0030] Mischungen von Glaspulvem mit unterschiedlichen Zusanunensetzungen und KomgroBen konnen zur Einstel* 
lung spezieller Eigenschaften der einzelnen Glaspulver syneigistisch kombiniert werden. So ist es beispielsweise mog- 
lich, die entziindungshemmende und wundheilende Wirkung des Glaspulvers durch die PartikelgroBe zu steuem. 
[0031] Das Glas enthalt Si02 als Netzwerkbildner, bevorzugt zwischen 35 bis 80 Gew.-%. Bei niedrigen Konzentratio- 
nen nimmt die hydrolytische Bestandigkeit stark ab, so daB das Mahlen in waBrigen Medien nicht mehr ohne signifikante 20 
Aufl6sung des Glases gew^eistet ist. 

[0032] Na20 wird als FluBmittel beim Schmelzen des Glases eingesetzt. Bei Konzentrationen kleiner 5% wird das 
Schmelzverhalten negativ beeinfluBt AuBerdem wirkt der notwendige Mechanism us des lonenaustausches nicht mehr 
hinreichend, um eine entzundungshemmende und wundheilende Wirkung zu erzielen. Bei hoheren Na20-Konzentratio- 
nen als 30 Gew.-% ist eine Verschlechterung der chemischen Resistenz bzw. bydrolytischen Bestandigkeit, insbesondere 2S 
in Verbindung einer Abnahme des SiOz-Anteils, zu beobachten. 

[0033] Alkali- und Erdalkalioxide konnen insbesondere hinzugesetzt werden, um den lonenaustausch zu erhohen und 
so die entzundungshemmende und wundheilende Wirkung zu verstarken. 

[0034] Die Menge an AI2O3 kann zur Erhohung der chemischen Bestandigkeit der Kristallisationsstabilitat sowie der 
Sleuerung der antimikrobiellen Wrkung bis zu maximal 8 Gew,-% hinzugegeben werden. 30 
[0035] B2O3 wirkt als Netzwerkbildner und kann auch der Steuerung der entzilndungshemmenden und wundheilenden 
Wirkung dienen. 

[0036] ZnO ist eine wesentliche Komponente fur die HeiBformgebungseigenschaften des Glases. Es verbessert die 
Kristallisationsstabilitat und erhoht die Oberflachenspannung. AuBerdem kann es den entziindungshemmenden und 
wundheilenden EfFekt unterstutzen. Bei geringen SiOrGehalten erhoht es die Kristallisationsstabilitat. Zur Erzielung ei- 35 
ner entziindungshemmenden und wundheilenden Wirkung konnen bis zu 8 Gew.-% ZnO enthalten sein. Eine bevorzugte 
Ausfuhrung enthalt < 4Gew.-% ZnO oder < 2Gew.-%. AusfUhrungcn mil < 1 Gew.-% oder 0,5 Gew.-% bzw. < 
0,1 Gew.-% sind besonders bevorzugt. 

[0037] Um die entziindungshenunende und wundheilende Wirkung des Grundglases zu verstSrken k6nnen AgO, CuO 
als wirkende Zusatze zugegeben werden. 40 
[0038] Das erfindungsgemaBe Glas ruft keine hautirritierenden Wirkungen hervor. 

[0039] Durch eine Kombination der pH- Wirkung und der Ag, Cu oder Zn-Abgabe kann eine erheblichen Steigerung 
der entziindungshemmenden und wundheilenden Wirkung sowie der zusatzlichen antimikrobiellen Wirkung erzielt wer- 
den, die uber die Summe der Einzelwirkungen deutlich hinausgehL Die in das Produkt freigeselzte Konzentration von 
Ag, Cu, Zn-Ionen kann hierbei deutlich unter 1 ppm liegen. 45 
[0040] Die Einbringung des Ag, Cu, Zn kann hieibei entweder bereits bei der Schmelze durch entsprechende Salze er- 
folgen Oder aber durch lonenaustausch des Glases nach der Schmelze. 

[0041] Zur Erzielung von Farbwirkungen konnen den Glasem einzelne oder auch mehrere farbgebende Komponenten 
wie z. B. Fe203, CoO, CuO, V2O5, Cr205 in einer Gesamtkonzentration kleiner 4 Gew.-%, vorzugsweise kleiner 1 Gew.- 
% zugesetzt werden. 50 
[0042] Die innerhalb des beanspruchten Zusammensetzungsbereiches liegenden Glaser erfuUen alle Anforderungen 
beziiglich eines Einsatzes in den Bereichen Papierhygiene, Kosmetik, Farben, Lacken, Putzen, Medizinprodukten, kos- 
metiscben Anwendungen, Nahrungsmittelzusatz sowie Verwendung in Deoprodukten, Anti-Transpiranten sowie in Pro- 
dukten zur Behandlung von Hautirritationen, akuten und chronischen Wunden. 

[0043] Wesentliche Eigenschaft, auch des Glaspulvers, ist die iiberraschenderweise nachgewiesene Hautvertraglich- 55 
keit, die auch bei hohen Konzentradonen mit hoben pH-Wenen gegeben ist, 

[0044] Das Glas kann in jeder geeigneten Form einschlieBlicb der genannten Pulverform eingesetzt werden. Mischun- 
gen unterschiedlicher Glaspulver aus dem Zusammensetzungsbereich mit unterschiedlichen Zusamraensetzungen sind 
ebenfalls moglich. Die Mischung mit anderen Glaspulvem ist ebenfails moglich, um bestinunte ESekte zu kombinieren. 
[0045] Komponenten wie Fluor konnen je nach Anwendungsgebiet dem Glas bis zu Konzentrationen von in Summe 60 
5 Gew.-% zugesetzt werden. 

[0046] Das in dieser Erfindung beschriebene Glas ist nicht oder schwer wasserloslich, sondem wirkt in erster Linie 
durch lonenaustausch bzw. lonenabgabe, was mit einer Oberflachenreaktion, pH-Erh6hung und Metallionen-Freisetzung 
verbunden ist 

[0047] Oberraschenderweise zeigen die Glaser bzw. Glaspulver gemaB der Erfindung einen hoheren entzundungshem- 65 
menden und wundheilenden Effekt als die Gruppe der bioaktiven Glaser, die im Stand der Ibchnik beschrieben sind. 
[0048] Die Erfindung soil nacfafolgend anhand der Ausfuhrungsbeispiele und Figuren beschrieben werden. 
[0049] Es zeigen: 
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[0050] Fig. 1 die Regeneration der Barrierefunkdon der Epideimis nach \brschadigung. 

Ausfuhrungsbeispiele 

5 [0051] Aus den Rohstoffen wurde das Glas in einem Kieselglas-Hegel erschmolzen, das anschlieBend zu Ribbons ver- 
arbeitet wurde. Die Ribbons wurden mittels Trockenmahlung zu Pulver rait einer PartikelgroBe d50 = 4 pm weiterverar- 
beitet. 

[0052] In Tabelle 1 werdeo die Zusammensetzungen und Eigenschaftcn von eifindungsgemaBen Glasem angegeben. 
Die Zusanunensetzungen beziehen sich auf Synthesewerte in Gew.-%. 

10 

TabeUe 1 





A.1 


V.1 


V.2 


V.3 


SiOj 


71.2 


45,0 


58^ 


35,0 


AI203 


0,35 








CaO 


9.6 


24.5 


32,6 


29,5 


MgO 


4.0 








FBjOj 


0.1 








Na^O 


14,1 


24.5 




29.5 


K2O 


0.05 








1^205 




6.0 




6,0 



[0053] In Tabelle 1 bezeichnet A 1 ein Ausfiihrungsbeispiel eines Pulvers einer erfindungsgeinaBen Glaszusammenset- 
zung und VI, V2 sowie V3 bioaktive Glaspulver. 

[0054] Die den bioakdven Glasem uberlegene enlzundungshenunende und wundheilende Wirkung zeigen Studien an 
35 Mausen. Es wurden Versuche mit je einer Maus an drei MeBpunkten durchgefuhrt Die als Glaspulver untersuchten 
Wiricsubstanzen A.l, V.l, V2 und V.3 wurden einer Menge von 10 Gew.-% in einer DAC-Basiscreme appliziert Zum 
Vergleich mit den mit einer Wirksubstanz versehenen DAC-Creme wurde auch eine DAC-Basiscreme ohne Wirksloff 
appliziert. 

[0055] In Fig. 1 ist der zeitliche Verlauf der Reparatur einer oberflachlichen Wunde, d. h. die Regeneradon der Barrie- 

40 refunkdon der Epidermis, gemessen iiber den transepidermalen Wasserverlust, gezeigt. Die oberflachliche Wunde wurde 
durch eine Vorschadigung mit Tape-Stripping erhalten. Unter Tape-Stripping versteht man die Schadigung der obersten 
Hautschichten durch das Aufbringen und Abziehen von Klebestreifen. 

[0056] In Fig, 1 ist erkennbar, daS die Regeneration der Banierefunktion der Haut nach 24 Stunden bei einem Glaspul- 
ver mit erfindungsgemaBer Glaszusammensetzung ca. 10% besser ist als mit dem bioaktiven Glaspulver V. 1. Die bioak- 
45 liven Glaspulver V,2 und V.3 sowie die DAC-Creme ohne Wirkstoff als Vergleichsproben zeigen eine noch deutlich ge- 
ringere Regeneration der Banierefunktion. Die Vergleichsversuche zeigen deutlich die den bioaktiven Glaspulvem iiber- 
legene entziindungshemmende, wundheilende Wirkung der erfindungsgeraaBen Glaszusammensetzung. Des weiteren 
weisen die Glaspulver gemaB der Erfindung auch eine antimikrobielle Wu-kung auf. Diese ist nach Europ. Pharmakopoe 
(3. Auflage) fur das Ausfuhrungsbeispiel Al mit einer KomgroBe d50 von 4 pm in Tabelle 2 angegeben. 

50 

TabeUe 2 





Exoli 


P. aeruginosa 


S. aureus 


C. albicans 


A. ntger 


Start 


290000 


270000 


250000 


300000 


250000 


2Tage 


900 


1800 


800 


<100 


2000 


7Tage 


<100 


200 


<100 


0 


2000 


14Tage 


0 


0 


0 


0 


0 


21 Tage 


0 


0 


0 


0 


0 


28 Tage 


0 


0 


0 


0 


0 



[0057] Die entzOndungsbemmend und wundheilend wirkenden Glaspulver k6nnen als Nahrungsmittelzusatz, in kos- 
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metischen Produkten und Deoprodukten, insbesondere zur Reduzierung von Hautirritationen, aber nicht beschrankt dar- 
auf, in Medizinprodukten, insbesondere Produkten zur Wundversorgung und -behandlung, KunststofFen und Polymeren, 
Papierhygiene, in Farben, Lacken sowie in Reinigungsmitteln angewandt werdeo. 

Pateatanspniche s 

1. £ntzundungsheinmend und wundheilend wirkendes Glas, wobei das Glas die nachfolgenden Komponenten urn- 
faBu 

20-80 Gew..%Si02 lo 

0^Gcw.-%Na2O 

0^Gew.-%K2O 

0-40Gew.-%Li2O 

0-40 Gew.-% CaO 

0-40 Gew.'% MgO 15 

0-40 Gew.-% AI2O3 

0-lGew.-%P2O5 

0-40Gcw.-%B2O3 

O-10Gew..%ZnO 

20 

2. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glas gemaB Anspruch 1, wobei das Glas des wciteren 
0-30 Gew.-% XFy. wobei X Li, Na. K, Be, Mg, Ca sein kann und y = 1 Oder y = 2 umfaBt 

3. Entzundungsheminend und wundheilend wirkendes Glas gemaS Anspruch 1 oder2, wobei das Glas des weiteren 
0-10 Gew.-% XJy. wobei X Li, Na, K, Be, Mg, Ca sein kann und y = 1 oder y = 2 umfaBL 

4. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glas, wobei das Glas die nachfolgenden Komponenten um- 2S 
fafiu 

20-80 Gew.-% Si02 
0-30Gew.-%Na2O 

0-30Gew.-%K2O 30 

0-30Gew.-% CaO 

0-30 Gew.-% MgO 

0-30 Gew.-% AI2O3 

0'lGew..%P205 

O-40 Gew.-% B2O3. 35 

5. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glas nach einem der Anspriiche 1 bis 4 dadurch gekenn- 
zeicbnet, dafi das Glas des weiteren Scbwermetallionen, ausgewahlt aus der Klasse der nachfolgenden Elemente: 
Ag, Cu, Zn 

umfafiL 40 

6. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glas nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeicbnet, daB das Glas &ei von Schwermetallen ist, insbesondere kein Ag, Cu, Zn enthalt. 

7. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver, dadurch gekennzeichnet, daB das Glaspulver 
ein Glas mit einer Glaszusammensetzung gemaB einem der Anspriiche 1 bis 6 umfaBt. 

8. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB 45 
die GroBe der GLaspartikel im N^ttel < 20 |mi ist. 

9. Glaspulver nach Anspruch .7, dadurch gekennzeichnet, dafi die GroBe der Partikel des Glaspulvers im Mittel < 
10 ^m ist. 

10. Entzundungshenmiend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafi 

die GroBe der Glaspartikel < 5 pm ist. 50 

1 1 . Entzundungshenunend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafi 
die GroBe der Glaspartikel des Glaspulvers im Mittel < 1 um ist. 

12. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprttche 7 bis 11 zur Ver- 
wendung in Kosmetikprodukten. 

13. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach einem der Anspriiche 7 bis 11 zur Ver- 55 
wendung in Deodorantprodukten. 

14. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach einem der Anspriiche 7 bis 11 zur Ver- 
wendung in m^zinischen Produkten und Praparaten. 

15. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Silicat-Glaspulver nach einem der Anspriiche 7 bis 11 zur 
Verwendung in Kunststoffen und Polymeren. 60 

16. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach einem der Anspriiche 7 bis 11 zur Ver- 
wendung im Bereich der Papierhygiene. 

17. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach einem der Anspriiche 7 bis 11 zur Ver- 
wendung in Nahrungsmitteln. 

1 8. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach einem der Anspriiche 5 bis 9 zur >ferwen- 65 
dung in Reinigungsmitleb. 

19. Entziindungsbemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach einem der Anspriiche 7 bis 11 zur Ver- 
wendung in Anti-Transpiranten. 
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20. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach einem der Anspriiche 7 bis 11 zur Ver- 
wendung in Faiben und Lacken. 

21. Entzundungshemmend und wundheilend wirkendes Glaspulver nach einem der Anspriiche 7 bis 11 zur Ver- 
wendung in Produkten zur Behandlung von HaudiritadoneD, akuten und chronischen Wiinden, 

5 
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